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Method of the thermoplastic polymer films manufacturing 

Claim 

Method of manufacturing of the thermoplastic polymer films by the uniaxial alignment of the 

molded (formed) film by rolling 

wherein for the purpose of the improved film strength the rolling is applied between the 
metal cadmium plates with the pressure from 9 to 80 MPa at 70 to 75 centigrade, and 
the ratio between the manufactured film thickness to the plate thickness is from 1 : 10 to 
1:50. 
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